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(57) Die Erf indung betrifft ein kontrastverstaVkendes 
Material, das bei der Herstetiung von hochmtegrierten 
mikroelektronischen Bausteinen einges eut warden kann. 
Zief und Aufgabe, eln kontrastverttarkende* Mittel zu 
entwickeln, dessen Lagerstabilitdt durch die chemische 
Stabilitfit dar lichtempflndHchen Komponente hinreich<*nd 
geatelgert wird, werden geldst, Indem daa 
kontrastverstirkende Material ala lichtempfindliche 
Komponente eine Verbindung der allgerheinen Struktur 
ernfllt, tvobel Ri bis R f glekhe oder verschiedene Reste wio 
z. 8. Wesserstoff, Alkyf-, Afkoxy- Oder 
Alkylmercaptogruppen und/oder cerbo- Oder 
heterocyclische Gruppen im Sinne einer Annelierung 
bedeuten, Strukturformel 
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Paterrtanspruch: 

Lagerstabiles, kontrastverst§rkonde? Mat rial, gek nnz Ichnet dadurcb, daG das Material als 
lichtempfindliche Komponente ein Giyoxal-bls-N-phenylnitron der allgemeinen Struktur: 




enthdlt, wobei R t bis R 8 gleiche Oder verschiedene einwertige Reste,wie z.B. Wasserstoff, AlkyK 
Alkoxy- oder Alkylmorcaptogruppon und/oder carbo- oder heterocyclische Gruppen im Sinne einer 
Annulierung bedeuten. 

AnwendungsgebJet dor Erflndung 

Die Erfindung betrifn em kontrastverstarkendee Material, das bel der Herateflung von hochlntegrierten mlkroeletaronischen 
Bausteinen eingeaem werden kann. 

Charakterislerung de* Stande* dar Tochnlk 

Korttraetverstaritenae Matenauen (KvM) sind niifanHioi *«■ Hwi»ioiiwin# i*ochirtt« fl rion«n m:urooi«u«r«nU«K*n 
Bauatalnen bekarmt geworden (EP il016S). KVM bertehen sua min^estens 3 Bestandteilen.einer lichtempflndttchen, 
photobfeichbaran Sub*tanz,einem 81ndemhtcl und elnem Losunga* nutel, Indem die belden anderan Komponenten gef&at *lnd. 
Aufgrund verschtedener technologlseher Anforderung an eine K*'M aind nur ganz wenige pnotoblelchbere Subatan2en fOr eine 
Verwendung in elnem KVM geergnet, bisher slnd Diazonlumsatze (EP 161 660) und Aryfaldehyd-N-arylnltrono (EP 157795, 
EP 173881, EP 1 1 0 1 85, G8 2 1 68698) bekannt geworden. 

Sowohl DiazoniumaaUe ala auch Nhrone nelgen dazu, alch in li .ung zu zeraetren* Dadurch wird daa KVM durch tengere 
lagerung unbreuchbar. Man veraucht deher, durch Stabillaatoi e\. die Zeraetzung der llchtempflndlichen Komponente zu 
unterblnden. AryUldehvd-N-arylnitrone kftnnen z.B. durch was*ert>:.tziehende MHtal atablllalert warden (EP 187303). Die 
StabMaatoren erhohen iwar die Lagerf fihigkert der Nitrone, stellen eber andereraeits eine ScNchtbelaatung dar und mOsaen im 
Telle heterogenar Stabilisatoren vor dem Einsstz dea Material* wieder abgetrennt werden. Auch Diezonlumaatze kftnnen In 
elnem gewiesen Umfang stabttisfert werden, 2. B. durch die Verwendung von speziellen mono- oder porymeren Anlonen. Der 
EInsatz von Stabtliaatoren 1*1 zur Errefchung der Legerstab2:!4t der KVM offensichtllch noiwendlg, er ift aber mh Nachtetlon 
verbunden (erhShto Schfchtbelaatung, erhdhter Aufwand bei der Heratellung der KVM und belm Einaaiz der KVM). 

Zlel der Erflndung 

Ziel der Erfindung fat ein tagerstabiles kontraatverstarkendes Materiel, daa ohne aufwendige MeGnahmen eine auarelchende 
Legerfftnigkelt bearczi* 
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Dtriagung d*s W«9«n> dw Erflndung 

Aufgabe der Erfindung 1st as, cine lichtempfindJiche Komponente fOr ein kontrestverstarkendes Material iu cntwickeln, deren 
chemisehe StabWhat ausretchend hoch ist. 

0i6 Aufgabe wird erfindungagemaa dadurch gelSst, daft da* leger$tabile kontraatveratarkande Material ala llchtempfindlicne 
Komponente ein Gryoxal-bis-N-arylnitron dar allgemoinen Struktur 




emhaft wobal R| bla R* gleicr* Oder verachiedena elnwertlga Reate^wlo z. a Waaseratoff, AlkyK AJWoxy- odor 
Alkylmarcaptogruppen und/oder carbo- oder hoterocycllacba Gruppen Im Slnne ainar Annelterung badautan. 
Dia arfindungagemlBefv, chamlach gut zugflngllehon Gtyoxahbla-N-Arylrirtrond waiaan in vlalan verschiadenan organiscben 
Loaungsmrrteln, die evch afs Ldsungsrolttaf !n eenem KVM gaeignet aind^ die erf orderlicha hoho chcmtscha SuWlhftx auf. 
Beiapiata daf Or alnd Alkohola, Katone, Aromaten, OMF # Nitrornathan odor Ml tchungan dlaaaf L6sungcmine1. Elna eufwendige 
Trocknung zurErzletung ainar e*tremen Wauerfraiheit ist nlcht arfordaritch. Ungeeignat aind Loaungsrnrttel, did halogoniena 
Kohlenwasaerstoffa anthahan. Auch d(a melsten Blndemrttel <z.B. Poh/sryren, CelMoaader Ivate. PoryacrylsauraeitoT, 
Polymethdcrylsauraaatar, Poryvlrtytacetat, Pofyvinylacatale, Polyvlnylpyrrolldon uaw,) baalnflussan dia StabMUt der Blsnitrona 
kaum, eventuefl Im Bindamittel enthahana stfrendo Saureapuren konndn Z.B. durch dan Zusatz ainar Baaa (x. B Amine) 
unwirksam gamacht warden. Inagesdmt aind mit dam erfJndungagemeGen enaetz von Grvoxal-bia-N-arylnltronen Loaungen in 
verachiedenen LGaungamtael/Bindomittal-tomMnatlonen harctellbar, dia ohna auNvandigo StabilbierungamaOnahmen wia 
Zusatta von wasserbindendan Mltteln, Lagerung ontar Schutzgas, extreme Trocknung atlar 8e*tandtei1e usw. Gbar alnan 
Zaitraum von 20 Wochen und z.T. linger lagerf ahig sind. 



Auafflhrungabefeplele 
Bataplal 1 

Dia Varbmdung der folgenden Struktur 




wurda in varachiadanart Lo«ung«mltteln gelost und die Zeraetzi;ng in Abhlnglgkeit von der L»g«rdau«r (20*C, LichtauaachluG) 
bestimmt. 

Nachfolgend iat der Abbau de» Glyoxal-bia-N-phanylnitfor.s angegeben: 



L6aungamrttel Lagerdauer Abbau in % 
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Cine Ldsung der fo!gend«n Verbindung 
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wurde in Toloen b«l 20-25 *C golagcrL 

Fofgend* KoniemrstJonaabnahme wurdo in Abhinglgkert von d«r Lagorzort g*m#sten: 
nach lWocho:3% 
nach 3Woch«n;3% 
nach15Wochen:3,5% 

Nach elner anftnglichan Konxenuationsabnahme ist da» verbllabeno Glyoxal-bte-N-pnenylnitron stabit. 



TOTAL P. 005 



